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A glass-ceramic article decorated with ceramic 



colorings has a first coloration layer over which at 
least a second coloration layer is arranged. The 
second coloration layer at least partially overlaps 
the first coloration layer. The first coloration layer 
can be applied as a base decor over a large area 
and be finely distributed on the surface of the 
glass-ceramic article. The base decor, for 
example, also protects the surface of the glass- 
ceramic article against scratches. The second 
coloration layer is colored differently and, as a 
marking decor, defines, for example, the cooking 
zones and facilitates the confusion-free 
recognition of the thereby individualized color 
function areas. 
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) Mit keramischen Farben dekorierter Glaskeramikartikel und Verfahren zu seiner Herstellung 

) Ea wlrd ein mlt keramischen Farben dekorierter Glaskera- 
mikartikel beschrieben, bei dam Gber einer ersten Farblage 
mindestena aine waiters angeordnet 1st die die erste 
Farbiaga zumindest teiJweJse QberiappL Die erste Farbiage 
kann dabei aia Grunddekor gro&ftfchfg und fainverteift die 
Oberflache dea Gfaskeramrkartikele Qberziehen, die ea z. 6. 
auch vor Kratzem sctitot; die weltere andera gefirbte 
Farbfaga definiart ate Markfarungsdekor z. 8. die Kochzonen 
und erleichtert die varwechsJungefreie Erkannung der da- 
durch farbfich indfviduaJisterten Funktfonsberelcho, 
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Beschreibung _ Bel Glaskeramik-Kochflfichen mh einer nur sparli- 

Gkfikeramikflrtilt^ r„h#,« v 5 ™^ CThe ^n^em sowie ba starker Bestrahiung von 

D«»Artil«l*«ltodl g ODelne««i t D,l» re n«™- t.'SSS' °" d deS "" "a"""*" EopBndtn 

DE34338MQbckaa»t " - ^f??^„^ ??™^E?? >" Form voS 

seits dient dieses Dekor der Kochzonenmarki^TunH ISr - tcheobeschadigung erreicht wird. 2u- 

ais rem vertedtes Punkt- und/oder Unienraster und/ 
I. Einfarbige, monochrome Dekoration rmt geeig- h^T ^ wiederholenden Smphwchcn Strukturcin- 

»»«**o«, wobei die Glaskera- nen und glSeSSevStS TdtaSSS,™™ 

iJS?ffi & ^ torat ™. gei&rten kerami- Farbeindnick des undekorimen oKSSrtS 
schen Dekorfarben, wobei beim Dmck zwischen 55 abzustimmen. D. h. es ist v<^ift^T n fv^r^hni 
denverschiedenenFarbeneinAbstandeingehalten dh^Z^U^cZ^Z^^Tl^^^ ^ 
warden mu£ urn zu verhinde™, dafl Oberiappun- Sd^^orf^^L^^ * ^ 

gen und Cberschneidungen der Dckore zustande Aufgrund der auf der S^M^rt.**™.*;- r ■ 

SSt?" "» Abpl8tZen der ^ » flexion zwischen undekonerter ObeSlS 

Dekor erschemt die ursprOnglich glatte und glanzendc 
a . ... , . ... _ Kochfliche nun teilweise mattiert 

Gebrauchaspuren und Fmgerabdrflcke bemangelt, wcl „ undionsff ^udSSSSSn^ * 
S^n^^ 1 ?^/ 1 ^ Sl^endenOberflachc, Bine wdtere Auafohn^K Mndung be- 

LtS^i Ausstellungs- und VexkaufVau- stent darin, die Kochzon^ durch^e a3S£o£ 
mensehra.ifflilhgs.nd. schon des Grunddekors deudich optisch hervoTzuhe? 
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ben. Die erste Farblage weist durch cine sich findernde 
Auftragsdichte und/oder -dkke auf der Oberflfiche des 
Glaskeramikartikels einen Intensit&tsverlauf auf. Durch 
dlesen Intensitfitsveriauf der Dekorierung k&nnen 
Kochzonen markiert werden, ohne spezieil Ringe oder s 
andere Liniendekors aufdrucken zu mQssen. 

In bevorzugter AusfOhrungsform der Erfindung defi- 
niert die weitere Farblage als Markierungsdekor insbe- 
sondere Kochzonetv Warmhaltezonen, Kalt- bzw. Ar- 
beitsbereiche, Anzeigenbereiche und Restwfirmeanzei- io 
gen und bfldet SchriftzQge und/oder Symbole und/oder 
sonstige Kennzeichnungen aus. 

Bei Verwendung der weiteren Farblage als Markie- 
rungsdekor weist ctiese sinnvollerweise eine andere 
Farbe auf als das Grunddekor, wobei die Dekore insbe- 15 
sondere in Teilbereicfaen der Oberflfiche des Glaskera- 
mikartikels ubereinander angeordnet sind. 

Dabei ist es nach vorliegender Erfindung neu, daB die 
Dekore auch Obereinander gedruckt werden kdnnen, 
ohne dafl sich Probieme im Bereich der Oberdruckung 20 
z. B. durch Verlaufen, Abplatzungen oder reduzierte 
Haft- und Abriebfestigkeh ergeben wtirden. Welche fttr 
Kocfaflfichen geeigneten keramischen Dekorfarben da- 
bei fQr die jeweiligen Farblagen untereinander und mit 
dem jeweiligen Glaskeramik-Substrat die optimalen Er- 25 
gebnisse bei meist vorgegebenen Produktionsparame- 
tem fQr den jeweiligen sp&teren Einsatz erzielen, kann 
in anwendungstechnischen Vorversuchen ermitteit wer- 
den. 

Die Erfindung betrifft auch das Verfahren zur Her- 30 
steilung eines mit keraxnischen Farben dekorierten 
Glaskeramikartikels, bei dem ein Artikd a us kerami- 
sierbarem Glas mit den keramischen Farben dekoriert 
wird und das Elnbrennen der keramischen Farben wah- 
rendoder nach der Keramisierung erfolgt wobei auf die 35 
Oberflfiche des Glaskeramikartikels eine erste Lage aus 
keramischer Farbe aufgebracht und getrocknet wird 
und danach eine weitere Lage aus keramischer Farbe 
aber der ersten angeordnet wird, die die erste Farblage 
zuxnindest teflweise Qberlappt Die Farblagen werden 40 
dabei im Siebdruckverfahren auf den Glaskeramikarti- 
kel aufgebracht 

Die Erfindung wird anhand der in den jeweiligen Fi- 
gure n dargesteQten und nachstehend nflher beschriebe- 
nen Ausf uhrungsbeispiele erlfiutert 43 

Es zeigen: 

Fig. la Aufsicht auf eine Kochflfiche mit einer ersten 
Farblage als Grunddekor, 

Fig. lb Aufsicht auf eine Kochflfiche mit einem 
Grunddekor nach Fig. la und einer weiteren Farblage 50 
als Markierungsdekor, 

Fig. 2a Aufsicht auf eine Kochflfiche mit einer ersten 
Farblage als Grunddekor, die aber gleichzeitig auch 
Funktionsbereiche definiert 

Fig. 2b Aufsicht auf die Kochfiache nach Fig. 2a nach 55 
dem 2. Siebdruck, wobei die zweite Farblage als Mar- 
kierungsdekor ausgebildet ist, 

Fig. 3 ein typisches Rastermuster fur das Grundde- 
kor. 

Fig. la zeigt eine Kochfiache mit elektrischer Behei- go 
zung. Hierbei ist eine mit 1 bezeichnete Platte aus flbli- 
chem keramisierbaren Glas durch einen ersten Sieb- 
druck mit einer ersten Farblage als Grunddekor 2, z. B. 
mit einem feinen Rastermuster (Fig. 3), versehen. Da die 
nach der Keramisierung gebildete Glaskeramik in Auf- es 
sicht schwarz und m der Durchsicht violett oder braun 
bis dunkelrot erscheint wird eine sich schwarzbraun 
ausbildendc Dekorfarbe eingesetzt urn den vom Ger§- 
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tehersteller gewtinschten Design- Eindruck der undeko- 
rierten Glaskeramik, so wie sie von den Kimden bisher 
akzeptiert wurde, nicht zu vcrfaMschen. 

Danach wird die mit der im Siebdruck-Verfahren auf- 
gebrachten ersten Farblage dekorierte Glaspiatte an 
der Luft oder z. B, bei 85° C etwa 3 mm lang getrocknet 

Anschlieflend wird zusatzlich zum Grunddekor 2 wie- 
der mittels Siebdruck eine weitere zweite Farblage 3 ais 
Markierungsdekor 3 (Lbergeordnet die, wie in Fig. lb 
gezeigt die Kochzonen 4 und Restwfirmeanzeigen 5 
definiert und Schriftzfige, wie ein Warenzeichen 6 oder 
ein Firmenlogo 7, ausbildet Als Farbttoe werden fQr 
das Markierungsdekor 3 z. B. braun oder grQngrau ge- 
wfihlt die sich deutiich vom Grunddekor 2 abheben. 

Dabei wird nach der Erfindung das Markierungsde- 
kor 3 einfach Qber das Grunddekor 2 gedruckt 

Danach erfolgt bei der so 2fach mit Dekorfarbe be- 
druckten Platte der ubliche Dekoreinbrand gleichzeitig 
mit der Keramisierung der Platte. 

Fig. 2a und 2b veranschaulichen, wie mit 2 Siebdruck- 
vorgfingen subjektiv ein 3-Farben-Dekor erreicht wer- 
den kann. Wie in Fig. 2a zu sehen, wird beim ersten 
Druck die Kochfiache 1 aus einem ub lichen keramisier- 
baren Glas mit einer relativ dunkien, z. B. stahlblauen 
Dekorfarbe als Grunddekor 2 bedruckt wobei in die- 
sem Fall aber mit dem gleicfaen Sieb und gleicher Farbe 
noch eine Restwarmeanzeige 5, ein Warenzeichen 6 und 
ein Firmenlogo 7 auf gedruckt werden. 

Das Hmtergrunddekor 2 ist wiederum sehr feinstruk- 
turiert ausgebfldet, z. B. ebenfa&s mh dem in Fig. 3 ge- 
zeigten Dekorraster. 

Nach dem ersten Siebdruck wird die dekorierte 
Kochflfiche t an der Luft getrocknet oder bei 50— 90°C 
ca.5 min getrocknet 

Auf der bereits dekorierten Kochflfiche erfolgt nun 
ein 2. Siebdruck mit einer anderen Farbe, z. B. weiB, der 
nur die Kochzonen 4 markiert 

AnschlieBend erfolgt der Dekoreinbrand bei etwa 
950°a 

Nach der Keramisierung der so dekorierten Platte 
hat der Betrachter folgende Farbeindrucke: 

— das Hintergrunddekor 2, das sehr feinstruktu- 
riert auf der dunkien Glas-K eramikplatte 1 aufsitzt, 
erscheint ebenf alls dunk el, fast schwarz, 

— die krfiftige und in durchgezogenen Linien auf- 
gedruckten Funktionsbereiche, SchriftzQge und 
Markierungen heben sich stahlblau vom dunkien 
Hintergrundder Platte ab und 

— die Kochzonenmarkierung 4 erscheint weifi. 

Zusammenfassend sollen die Vorteile der Erfindung, 
mit der es erstmals mOglich ist mehrfarbig dekorierte 
Glaskeramikkochflachen herzustellea deren Dekore 
sich zum Teil auch aberdecken und aberschneiden, 
nochmals zusammengestellt werden: 

— Das gleichmaflig auf der Platte verteilte Grund- 
dekor schQtzt die Glaskeramikkochflache selbst 
vor oberflfichlichen Kratzern, vor Metallabrieb und 
Gebrauchsspuren; 

— das Grunddekor reduziert darUberhinaus die 
Auffalligkeit von Verschmutzungen, z. B. von Fin- 
gerabdrUcken; 

— die Kochfifichenunterseiten mQssen z.T. nicht 
raehr beschichtet werden, urn die unterliegende 
"Technik" abzudecken; 

— das Mehrfarbendekor erleichtert die Bedienung 
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Z.B. des Kochgerates durch verwechslungsfreie, 

- es sieht sehr aiisprechend aus; Hierzu 3 Seit e(n) Zeicnnungen 

— es ist einfach mit herkoramfichen Verfahrcn imd 
keramischen Farben herzustellen. 5 

Patentansprache 

1. Mh keramischen Farben dekorierter Glaskera- 
mikartikel, insbesondere Glaskeramikkochflfiche, 
dadurch gekennzdchnet, daB auf dem Glaskera- 
mikartikel fiber einer ersten Farbiage, die als 
Gnmddekor 1 bis 95% der Gtakeramikoberflache 
bedeckt, mindestens eine weitere Farbiage ange- 
ordnet ist, die die erste Farbiage zumindest teilwei- !S 
se uberlappt 

2. Glaskeramikartikel nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dafl die erste Farbiage als Gnmd- 
dekor 5 bis 80% der Oberflache des Glaskeramik- 
artikels bedeckt ^ 

3. Giaskeramikartikel nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB die erste Farbiage als 
Grunddekor den Artikel als gleichmafliges, fein 
verteiltes Punkt- und/oder Linienraster und/oder in 
sich wiederholenden graphischen Struktureinhei- 25 
ten uberziebt 

4. Glaskeramikartikel nach den AnsprQchen 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Farbe des Grand- 
dekors mh dem Farbeindruck des undekonerten 
Glaskeramikartikels annahernd Qbereiiistimmt. 30 

5. Glaskeramikartikel nach den Ansprttchen 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB die erste Farbiage hh 
tensitatsverl&ufe durch eine sich andernde Auf- 
tragsdichte und/oder -dicke auf der Oberflache des 
Glaskeramikartikels aufweist. 33 

6. Glaskeramikartikel nach den AnsprQchen 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB die erste Farbiage zu- 
satzlich Funktionsbereiche auf der Oberflache des 
Glaskeramikartikels defmiert und/oder SchriftzQge 
und/oder Symbole und/oder sonstige Kennzeich- 40 
nungen ausbildet 

7. Glaskeramikartikel nach den AnsprQchen 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB die weitere Farbiage 
als Markierungsdekor, insbesondere Kochzonen, 
Wannhaltezonen, Kalt- oder Arbehsberekdie, An- 45 
zeigenbereiche und Restwarmeanzeigen defmiert 
und/oder SchriftzQge und/oder Symbole und/oder 
sonstige Kennzeichnungen ausbildet. 
a. Glaskeramikartikel nach den AnsprQchen 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet dafl die weitere Farbiage 50 
bei Verwendung als Markierungsdekor eine andere 
Farbe als das Grunddekor aufweist 
9. Verfahren zur HersteDung eines nrit keramischen 
Farben dekorierten Glaskeramikartikels nach ei- 
nemder Anspruche 1 bis 8, bei dem 55 
auf eine Oberflache aus keramisierbarem Glas im 
Siebdruck eine erste Lage aus keramischen Farben 
aufgebracht wird, die anschlieBend getrocknet 
wird, 

dann mindestens eine weitere Lage aus kerami- so 
scher Farbe Qber der ersten Farbiage aufgebracht 
wird, wobei die weitere Farbiage die erste minde- 
stens teilweise Uberlappt, und 
danach die keramischen Farben wahrend der FCera- 
misierung des Glases in die Glaskeramik bei Tern- as 
peraturen biszu 1000°C eingebraimt werden. 
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